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Von Fliissigkeiten war beiWasser aucli nach v. d. Waals das El besonders gross, namlich etwa 1 X 104 Atmospharen; fiir den festen Korper Kupfer ist also K noch mehr als 100 Mai grosser, was der Sachlage entsprechen wiirde. Jedenfalls darf jp, wenn keine hohen Drucke in Frage kommen, gegen K ganzlich vernacblassigt werden. Wie K mit der Temperatur variirt, ist nicht zu ersehen.
Fiir Eisen finde ich folgende Angaben nach Pisati
t:    .   .      20          50         100        150        200        250        300° C.
E:    .    .    21441    21364    21212    20895    20458    19871     19175
und als Form el
E = EQ (I — 0,000 206 t — 0,000 000 19 f2 -f 0,000 000 001 1 t*).
Nach Kohlrausch und Loo in is ist einfacher
E = J£0 (1 — 0,000483 t — 0,000000 12tf2)
und dabei J£0 = 20310, wenn Kilogramm und Quadratmillimeter als Einheiten gewahlt sind. In C.G.S.-Einheiten ist noch mit 9810 X 105 zu multipliciren. Ferner soil sein nach Fizeau
v = v^ (1 + 0,00003408* + 0,0000000278^2), damit findet man
=0,009304, \v 9^/00                        v
und da nach der letzten Formel fiir E ist
f!* = 0,9605,
JC/O
so ergiebt sich fiir Eisen
y = 0,0950,
also fast dieselbe Zahl wie fiir Kupfer. Die Grosse n scheint fur Eisen lJ/3 zabetragen. Hiernach wird K fiir Eisen etwa 1,65 X 106 Atino-spharen, von gleicher Ordnung wie fiir Kupfer, docn etwas grosser.
Zuletzt noch fiir Blei soil in den friiheren Einheiten nach "Wert-heim sein
E = 1803 bei 15° und E .= 1630 bei 100° und nach Fizeau ist
v = VQ (1 + 0,000 084 87 t + 0,000 000 035 Somit
.   =0,024722,                      =0,034034
\V   (7a7yi50                             \V   C^/1000
und es wird
y — 0,0630eichungen aufzustellen , ist im gegenwartigen Stande der Wissenschaft nicht moglich.
